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Betonbelag mit Fugen zwischen Belagsabschnitten einer Strasse. 



Beim Betonbelag mit Fugen zwischen den aneinander- 
stossenden Belagsabschnitten (10, 20) werden die 
Fugen (11) zickzackformig angeordnet und beidseits der 
Fuge (1 1) ist erne Aussparung im Beton mit Kunstharz- 
mortel oder mit Kunstharzmodifiziertern Zementmortel 
(23, 24) ausgefullt. Die Grenzflache zwischen Beton und 
Kunstharzmortel ist ebenfalls zickzackformig ausgebildet. 
Damit wird erreicht, dass keine abrupte Belastungsande- 
rungen bei den Belagskanten an den Fugen entstehen 
konnen, insbesondere wenn die Fahrzeuge mit Raupen 
versehen sind. Bestehende Strassenbelage lassen sich auf 
emfache Wcise sanieren, wobei die Betonbelagsabschnit- 
te beidseits der Fuge gezahnt abgesteckt werden und die 
Fuge in der friiheren geraden Form beibehalten wird. In- 
dem Kunstharzmortel eine grossere Schlagfestigkeit als 
Beton hat, besteht auch hier keine Gefahr, dass die ge- 
rade Fuge aussplittern konnte. 
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dass die beiden ^« n ^_ Snellen Abstanden beid- 
(30. 40) in wemgstens angena ert D ie den das s 

sririg der Fuge ^^^S^ und der 
s dann die Belagsdecke When iae ^ ^ 

Fu 2 e abgestockt und au ^ er . a "™ ^ Fug enetnlage einge- 

m ueren Tea v « blelb :l\til6 e der lelagsoberflache 
setrt wird, die wemgstens bis zur *° deT Belagsa b- 

reicht. dass dann die »»«KSSSSS werden, und dass 

Material ausge fulltw, «J- h x ) , dadurch gekenn- 

12 . Verfahren . nach Belassabs chnitte durd 



PATENTANSPRUCHE 

Langsfugen zw.schen B^S s ^ scn LaneenV eranderungen 
Ausgleich von temperaturbed. M en f dass die 
der Belagsabschnitte, Ssabschnitte (10, 20; 30, 

40,. im Ateund (A. C f ^ .f^sTens auf cinem Teil (D, D 
Fugen (11,31) vcriau^ w«m , ^ J4; 35) f . 

der Belagsdicke z^ackfo m> c e mit Au snahme 

weisen, dass die ^'^f^SJhSrnortel (23, 24) oder 
der Fuae ( 1 1 , 3 1 ) mit einem >- uns "T , bis zur Eben e der 

Belagsobernache ausgefulU .st , un t . ^ 1 v e Einsdinel den der B _ e ^ 5 n 7 e f ziclczack f6r. 

, lbst m u einerr , elas , J*£^ dadu = rch gekennze^et, , z-hnet, ^ ^ ^KLtaddea 

2 - e '^SS» Wande (34, 35) -«n-^- migen Stin,wandpar«^d^trag 



2 . BelagnachPatenunbpruchU inande rstos- 

dass die zickzackforrnigen ^ and. ^ ^ nander wenig - 
sender Belagsabschnitte (10, 20. iv, j 

Jens angenahert parallel verlauf™ kennzei chnet 

dass bei ncuerstdlt^ssCTbdags ^ wemgstens 

P cringeren Tiefe (I) als ^^'^^Met sind und die den 
5hnU« (30, 4?) »ckz«dJo™j JjigeM Fortsetzung d 

M&nd bestehenden B S5 ' 

schn,tte(30,40^ 
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Fu-en zwischen Belagsabschmtten «" e hs \ Fer ner 

betriffi die ^"^l^SSriff des unabhangigen 
Betonbelags nach dem ^^^^ aus neu zu gies- 

eines bestehenden B «°~^ erweise abschnittsweise 

« hekannU die Fugen ci r;, ltI -n knnner 



formic verlaufender Fuge (1 1) ist- h geken nzeichnet, 

f °7. lelag nach ^^S^^SSS (21. 22; 34, 35) 
dass die eeradeverlaufenden Telle aer haben 
t ne Lange (H) in der Grossenordnuj- w ° ichnet , 

Patentanspruch 1, ^'X'l^kennzeichnet, dass vor dem 
giessendem Beton, ^ d "^.f ^0) eine 2ic kzackf6rm.ge 
Giessen der Belagsabschn rt« : 0 0 ^ ^ ^ ^ 
Fugenform auf den ^^ incm Teil der gesamten 
Belagsabschnitte ( 1 0 20) bi . w be - dseits zickzac k- 

Dicke hergestellt werden dass » ° un(J die Belagsab 

formiger Streifen ub«. ^ ^Jj h dem Er harten der 
schnitte femg &^«™J* ^eifen entfernt, die Fugen- 
Be>a 8 sabschnitt ! ^^^p^ngen^ 



^ und die Betontei^ ^S^Vunstharz- 

flierzu ist es beka R n ^/ a SaTessen. Diese Fugen konnen 
massen oder mit Bitumen ieten mlt 
in der Grossenordnung bis 1 cm u ^ 
« extremen Bodentemperawren o« » Bctonsuassen , d ,e 
Bei den Fugen kann, 1 "J e ^ eise durch Einwirkung von 
einer starken ^^J^SS^d, festgestellt werden, 
Stahlraupen von Panzern f.^S""" ausbric ht. Indem das 

so Material fur die " solches Dichtungsmatenal 
nicht ausfullen kann musstt »icn ^ ^ 

nachgegossen werde^uj^* dadurcb ausge - 

Bisher wurden solche bescna b BctQns ausge . 

bessert, dass der gan2es^hatoTe OT lt 

.sschnittenunddiederartgeb.^ 

Beton oder mit Kunsthanmo « » Ube rgangs- 
an einer solchen Reparaturstel w U alten beste- 
idlea von neuem J^^SS^ un d Beschadi- 
henden Beton den „ eben der w eder ter% 



mortel ausgefuUt werfen un ^ Matena i ausgefulU „,k««- 

:ntferntunddie Fuget.iU> 
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k5nne J n ' r M A 5 1 8 41 0 wurde ein Verfahren zur Ausbesse- 
ln derCH-A 5l8 «i« Betonstrasse 
65 rung einer schadhaften Sidle « einw - ssen 
beschrieben. Demnach »1 J em Sch-cht^ mmg 



durch einen Klebstoff an On gehalten wird. Durch dieses 
Vorgehen soil ermoglicht werden, schadhafte Stellen rasch 
auszubessern. Zsrschlagene Fugen lassen sich hingegen nicht 
auf ihrer gesamten Lange ausbessern, weil so grosse vorgefer- 
tigte Blocke unhandlich und schon daher fur deramge Repa- 
raturen ungeeignet sind. 

Es ist cine Aufgabe der Erfindung, einen Strassenbelag mil 
Fugen zu schaffen. der einen verbesserten Cbergang zwi- 
schen Strassenabschnitten ergibt, derart, dass die Kanten der 
Fugen nicht durch Schlage der Fahrzeuge zertriimmert 
werden. Die Fugen selbst sollen aber auch eine Sanierung 
bestehender Fugen von Strassenbelagen erlauben. 

Erfindungsgemass wird dies gemass den Merkmalen im 
kennzeichnenden Teil des unabhangigen Patentanspruchs 1 
erreicht. Ein erstes Verfahren zur Herstellung eines neuen 
Strassenbelags ist im unabhangigen Patentanspruch 9 
gekennzeichnet und ein zweites Verfahren zur Ausbesserung 
von Fugen in bestehenden Strassenbelagen zur Herstellung 
eines erfindungsgemassen Strassenbelags ist im unabhan- 
gigen Patentanspruch 1 1 gekennzeichnet. 

Nachfolgend werden Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung 
beschrieben. In der Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 einen Grundriss einer Fuge bei Neuerstellung eines 
Strassenbelags, 

Fig. 2 eine Schnittansicht gemass einer Schnittlinie 1 1— 1 1 in 
Fig. 1, 

Fig. 3 einen Grundriss einer Fuge bei Sanierung eines 
Strassenbelags, 

Fig. 4 eine Schnittansicht gemass einer Schnittlinie IV-I V 
in Fig. 3. 

Rei einer Neuerstellung von Betonbelagen zeigen Fig. 1 
und 2 die Ausbildung und Anordnung einer Fuge zwischen 
zwei aneinandergrenzenden Belagsabschnitten 10, 20. Das 
Vorgehen zur Bildung der Fuge 1 1 ist wie folgt. Vorerst wird 
eine zickzackformig verlaufende Fuge llaim Fussteil 10a, 
20a des Betonbelags durch Einsetzen eines Trennmaterials in 
bekanntcr Wcisc ausgespart. Beim Giessen des Oberteils 10b, 
20b des Belags aus Beton wird beidseits des Trennmaterials je 
ein Bereich in der Grossenordnung von 30 cm ausgespart, 
indern ein zickzackformiges Profll der gewunschten Dicke, 
vorzugsweise mehrals 2 cm, auf die Fussteile 10a. 20a gelegt 
wird. Darauf wird das Oberteil 10b, 20b des Betonbelags 
fertig gegossen. Nach dem Erstarren des Betons werden die 
Profile enifernt und die gebildeten Ausnehmungen mit den 
vv'anden 21 , 22 werden beidseits des Trennmaterials mit 
emem Kunstharzmortel 23, 24 ausgefullt. Nach dem Aus- 
hanen des Kunstharzmortels 23, 24 wird das Trennmaterial 
entfernt. z.B. durch Ausfrasen, und schliessiich wird noch die 
Fuge I 1 in bekannter Weise durch eine silikonhaltige Masse 
oder durch eine Bitumenmasse ausgegossen. 

Durch den zickzackformigen Verlauf der Fuge 1 1 wird 
erreicht, dass beim Oberrollen der Fuge durch ein Fahrzeug- 
rad oder dergleichen kein abrupter Belastungswechsel auf- 
tritt, sondern dass die Belastung allmahlich vom einen 
Betagsabschnitt auf den andern hiniiberwechselt. Dasselbe 
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gilt auch beim zickzackformigen Verlauf zwischen den 
Betonteilen 10, 20 und den Kunststoffteilen 23, 24. Wenn die 
Ecken zwischen den geradevertaufenden Partien an der 
Stirnwand des Betons gerundet sind, konnen zudem rissbil- 

5 dende scharfe Kanten vermieden werden. 

Fur die Sanierung defekter Belagsfugen, Fig. 3 und 4, wird 
die bestehende gerade Fuge 3 1 unverandert belassen. In etner 
zickzackformigen Anordnung werden beidseits der Fuge 3 1 
Locher 32, 33 in die Belagsabschnitte 30, 40 gebohrt und 

10 dann wird mit einer Trennscheibe eine Nute 34. 35 zwischen 
den Lociiern auf jeder Seite der Fuge ausgeschnitten. Im 
Bereich zwischen diesen ausgefrasten Nuten und der Fuge 
wird der defekte Beton abgestockt und gesaubert. Die vorste- 
henden Kanten der Zickzacklinie bei den Bohrungen 33 

is werden noch gerundet, urn scharfe Kanten zu vermeiden. 
In die bestehende Fuge 3 1 wird ein Begrenzungsstreifen 
eingesetzt und die Ausnehmungen beidseits des Begrenzungs- 
streifens werden mit Kunstharzmortel ausgefullt und die 
Obergange zu den Betonbelagsabschnitten 30. 40 werden 

zn ausgeglichen. Nach Entfernen des Begrenzungsstreifens, 
nachdem der Kunstharzmortel ausgehartet ist, z.B. durch 
Ausfrasen, kann die Fuge mit Silikon- oder Bitumenmasse 
ausgegossen werden. 

Da das Kunstharz zur Bildung des Kunstharzmortels mit 

25 verschiedenen Eigenschaften, wie hohe Schlagfestigkeit, 
erhaltlich ist, kann somit eine widerstandsfahige Fuge 
gebildet werden, die den gefordenen Anspruchen entspricht, 
obwohl die Fuge auch den sonst ungeeigneten geraden Ver- 
lauf hat. Ein Ausbrechen bei der Ubergangsstelle zwischen 

30 dem Kunstharzmortel und dem alten Beton ist praktisch aus 
denselben Griinden nicht moglich, wie sie schon oben 
beschrieben wurden. 

Fur den Kunstharzmortel-Einsatz haben sich folgende 
Masse als vorteilhaft erwiesen: 

35 Bei der Neuerstellung: 

A - C - 30 cm, B = 70 cm und D > 2 cm, E = 0.6 - 1 cm 
Bei der Sanierung: 

40 

F = 30 cm, G = 7 cm, H = 70 cm, I ^2 cm, K = 0,6- 1 cm. 

Diese Masse haben einen Bezug auf Raupenfahrzeuge, so 

dass sich die Fuge bei Strassenbelagen nach der Erfindung 
45 auch fur Panzerstrassen eignet, denn durch die unter einem 

spitzen Winkel zur Fahrtrichtung verlaufende Fuge bzw. 

Stosstcllc zwischen Beton und Kunstharzmortel konnen auch 

die enormen Schlage der Stahlraupen die Betonkanten nicht 

zerstoren. Indem bei Strassensanierungen beidseitig der Fuge 
so der Kunstharzmdrtel an die bestehenden Oberflachen ange- 

passt werden kann, ergibt sich auch fur Autostrassen ein 

hoher Komfort beim Oberrollen der Fugen. 

Bei den vorgangig beschriebenen Ausfuhrungsbeispielen 

wurde als Material im Ubergangsbereich zwischen Fuge und 
55 Betonabschnitt Kunstharzmortel erwahnt. Selbstverstandlich 

kann auch ein kunstharzmodizifierter Zementmortel ver- 

wendet werden. 
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